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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zux Herat ellung hydio- 
philer, intensiv wassersaugfahiger , offenzelliger Aminoplaat- . 
schaumstoffe, ins be send ere von Harnstoff-Pormaldehydharz- 
Schaumat of f eno 

Aminoplastschaumstoffe 25ahlen zu den echten Schaumstoffen und 
warden faat ausschlieSlich nach dem Dispersionsvdrfahren durch 
Vertellung von zumeist Luft in einem nxedrigvlskpsen Harzsol 
und nachfolgende Verfestigung des Harzes durch sauer reagieren- 
de Stoff e gowie anschlie23ende Trocknung erhalten* Als Harzsole 
finden vorwiegend Harnetof f-I?ormaldehyd-Harzsole Verwendung* 
Die entstehenden Harnstof f-Pormaldehydiiarz-Schaumstoffe , nach- 
folgend kurz HPS genannt, werden techniGch als Dammstoffe gegen 
Warme und zur Schallabsorption, als Clbinder, Blumensteckmasse, 
Bodenverbesserungemittel und Pflanzenkultursubstrat verwandt* 

Zur Schaumbildung und Schaumstabilisierung dienen Tenside mit 
moglichst groS'er Schaumkraft , wobei technisch fast ausschlieS- 
lich solche anionaktiver Art im Einsatz sind. Das Tensidmolekiil 
ist polar gebaut und besteht aus einem hydrophilen und einem 
hydrophoben Tail* Bei der Erzeugung von HPS ist genetisch die 
hydrophile Gruppe des Aniontensidmolektils in der die kontinuier- 
liche Phase bildende, zunachst flUssigen Schaumgerustsubstanz 
solvatisiert und es verharrt auch nach Verfestigung und Trock- 
nung entsprechend orientiert. Daraus resultiert eine ausge- 
sprochene Oleophilie des Trockenschaumstoffes, die auch zur An- 
wendung des HPS al^s sogenannter Olbinder zum Abbinden von 01 
auf Oberflachengevvass ern gefiihrt hat. HPS neigt aber zur Hydra- 
tation in Abhangigkeit vom Peuchtigkeitsangebot unter rever- 
sibler Quellung^ Deshalb ist die Oleophilie des trockenen HPS 
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in Gegenwart von Wasser von temporarer Art. 

Nun ist: nach der Diaper sionsmethode erhaltener HPS als echter 
Sohaumstoff kapillaratrukturiert und auch weitgehend offen- 
porig'einzustellen. Dies hat dazu gefUhrt, HPS auch als syn- 
thetisches Bodenverbesserungsmittel in Gartenbau und Land- 
wirtachaft aowie ala Blumenateckmaase einzusetzen. Dabei eteht 
aber die Eigenachaf t der Schwerbenetzbarkeit und auch die der 
unzureichenden Saugapannung des HPS einer breiten Anwendung 
entgegen. Durch nachtragliche BehandluHg von einigennaOen gvit 
offenpbrigen HPS mit oberflUchenaktiven Stoffen wird zwaa? die 
Waaserbenetzbarkeit erleichterU und adohe Produkte sind auch 
ala Blumeneteckmasae im Handel, je do ch ist wegen dea hohen Ge- 
haltes an Tensid solcheriuaSen saugfShig gemachter HFS als Bo- 
denverbesserungsmittel zur Steigerung.des Wasaerhaltevermbgena 
weniger geeignet. 
• Ea gelingt andererseits, durch Anwendung von Kationtenaiden, 
insbesondere von Alkylaminsalzen und quart ernar en Ammonlumsal- 
zen»- bei der Herstellung von HPS einen solchen Schaumstoff zu 
erhalten. <ier Offenporigkeit mit ausgezeichneter Waaserbenetz- 
barlceit vetfbindet und somit Uber eine .gute Waaserauf aaugfahig- 
keit verfugt. Leider iat mit Kationtenaiden erzeugter HPS , mit 
weaentlichen Nachteilen behaftet, die ihn nicht ohne weiteres 
als Blumenstedkmaase, Bodenverbesaerungsmi'ttel' Oder Pflanzen- 
kultursubatrat geeignet machen. So sind die mit Katipntensiden 
erzeugt en Schaumstoff e. vor allem bei geringeren qjrockenraum- 
mass^n, noch von erheblicher BrSckeligkeit und geringem Zu- 
aammenhalt gegenUber . den mit Aniontenaxden erzeugten Schaum- 
stoff en. We sentlich aber ist, daS die Kationtenside din Verhalt- 
liis zii deh Aniontensiden aUB der SchaumetoffgerUatsubgtanz zu 
eiiiem grbfleren Teil wShrend der im Verlauf der Hartung und 
:-.d!rocknung_des Schaumatoffea erfolgenden Dehydratation an der 
Oberflache der Schaumatoffgeruataubatanz abgeschieden werden 
und weitgehend frei im Schaumstoff verbleiben. Da nun Kation- 
tenside al^auagesprochehphytotoxisch gelten, bedarf mit die- 
aeh erzeiigter HPS einer grilndlichen Wasser nachwaache. bevor er 
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Oder .ux Heretellung von Pflan^enkultursubstratea ve^Iet 
werden >cann. Aber auch dann warden oft noch erheblLr ScM- 
dxgungen an Pflan.en beobaohtet. Dieee WassernacbwascL W 
aber eret naoh vollstSndiger Dehydratation una *eit!ew!r 
^ .rocnung der Scbau^.toffgerUstsuba^an. duroZ^Lttrde" 
alpo .„ exna. aehr epSten Zeltpunit VerXauf des Herateli;^3 
pro^^ease^. ao daS dieses Verfahren dae Produtt verteuert. 
Der relativ geringe Innere Zueamnenhalt dee mlt Kationtensi- 
den erzeugten HPS nBtigt .ur Heretellung von Schau^toWen^t 
boher Zellenwandungedicke. aleo boher .rocfcenra»«aeeef die b!i 
35 kg/m3 ixegen „„B. „„ als Bluaeneteckmasee Verwend^ 

15 Sll"' --Cenrau^aaaen. ..B. ZZT^ 

lL vi< : mengelnder Peatigkeitaelgeneohaften fur 

W«r':r::X" "^'""^^ -occenrau^^aaen 

v::::«:i"^''"'"^ ^-hteue , 

Aufgabe der Brfindung 1st as, eln rationeHea Verfahien zor 
Hereteuong hydrophiler. offen.elllger . Intenslv „rsereZ. 
fahlger und weitgebend phytopbller SohaU^stoffe auf Llno^aat- 
baexB xnsbeaondere aua Harnsto«-Por«aldehyd-Har.en. .u Sn- 
dea, daa die oben angafUhrten Haohtelle vermeidet unl dae dLu 
ber bxnaua die MSglicbkelt ainer kontlnulerllohan TrLZ J, 
durch endlose Strange^truaion dea ScbauMatoffea ges^att:t7 ^ 

Das erflndungsgemssa Verfahren benutzt grundaSt^lioh die Ver 
wendung von nlchtionogenen Tensldan. Der Elna,tz von nlchtlol 
ogenen lenslden .ur HersteXlung von ..lnoplastscbaL^«!n° 
1st Bwar aobon vorgeBchlagen wordan. hauptaaohltoh bal Mellm 

Ttl IT^ Bedeutung erlangt hatte. Blsher wurda bel» Bin- ' 

satz nxohtxonoganer Tanalde nioht der im erflndungagemSBen 
fahren nSher besohrlebene Bffekt erzlelt. B^^en van- 
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Es wurde gefunden, daS hydrophile, intensiv waaaersaugfahige, 
offenzellige Aminoplaatschaumatoff e nach dem Diaper aionaver- 
fahren aus elner wSasrigen Schaumloaung, die neben schSumalc- 
t^vem Tenaid auch aaure Kondenaatlonamittel, Komplexbildner, 
Pormaldehydakzeptoren usw. enthalten kann, und einem Harn- 
atoff-Pormaldehyd-Harzsol, unter Verwendurig von Luft bei er- 
hphter Temperatur in /kontinuierlicher Weiae erhalten werden 
kSnnen, wenn als achaumaktivea Tenaid ein nichtionogenea Ten- 
aid Oder Gemiache nichtionogener Tenside verwendet, die Trii- 
bungstemperatur der SchaumltJsung durch den Zusatz einea Kation- 
tensida auf eine oberhalb der ..yerschaumungstemperatur liegende 
Temperatur erhSht xxnd der erhaltene Schaumstoff nach erfolgter 
Gelatinierung einer Feuchtwarmebehandlung im Bereich der Ver- 
achaumixngstemperaturen ausgeaetzt wird. 

Nach dem erfindungagemaflen Verfahren wird eine Schaumloaung 
verwandt, die die wassrige Lbsung eines Polyglykoiathera ist 
•und einen Gehalt an Kondensationamittel, zumeist Orthophpsphor- 
saxxre, sowie auch Schutzmittel gegen Hartebildner des Wass.ers, 
Pormaldehydakzeptoren sowie gegebenenfalls weitere Hilfsatoffe 
besitzt. Da die TrUbungatemperatur der wSssrigen Lbsung der ge- 
eigneten Polyglykoiather zwiachen 40 .und 75 °G liegt und diese 
durch den Gehalt an Ubrigen Stoffen zum Teil rdcht erheblich 
herabgeaetzt wird, erfolgt ein Zusatz von soviel Kationteneid, 
daB die Trubungstempera-tur der Schawlosung iiber der Verschau- 
mungstemperatur liegt oder die Schaumlbsung auch im Siedepunkt 
kiar bleibt. Die Geaamttensidmenge liegt zweckmaflig zwischen 
10 und 50 g/l« In diese Schaumloaung wird mittels bekannter 
Verschaumungsgerate kontinuierlich Luft bei der Ver schaumunga- 
^ temperatur zwischen 40 und 80 *^C, inebeaondere zwischen 50 und 
70 °C, diapergiert und dadurch ein Schaumstrom erzeugt. Durch 
kont^nuierliche Einmischung eines auf die Verschaumungstempera- 
^tW^irwarmten Harnstoff^^^Pormaldehyd-Harzsols im-Volumenverhait- 
nis vonl^ 3 s 1 zur Schaumlbsung sowie Dispersion und Homogeni- ' 
aation inherhalb vOn <1 bis zu 30 Sekunden entsteht ein f ein- 
disperser Schaumstoff, der zwischen laufenden Bandern dreiaei- 
tig zum Strang geformt -wjer den kann. 
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Der zuin Strang geformte Schaumatoff gelatiniert in weniger ala ' 
einer Minute nach der Formgebung und bildet in weniger als 5 Mi- 
nuten ein sclanittfestes, handhabnungsfahiges Gelo Nach dem Zer- 
schneiden des Stranges zu Platten, Tafeln oder Ziegel werden 
diese einer Peuchtwarmebehanldung bei Temperaturen im Bereich 
der Verachaumungsteipperatur solange ausgesetzt, bis die De- 
hydratation des Gels unter Abftihrung noch loslicher Stoffe und 
die Bildung eines offehzelligen Schaumatoff es weitgehend abge- 
schlossen ist, 

Es wird nach dem Verfahren gemaB der Erfindung eine kationaktive 
Wirkung der an aich nichtionogenen Tenside ausgenutzt. Die in 
Betracht kommenden ausreichend schaumaktiven Polyglykolather 
haben in der Kalte eine grbSere V/asserlbslichkeit als in der 
Y/arme, d«h» die Polyglykolather verhalten sich oberhalb der Trii- 
bungs temper at ur in \vassriger Losung wie nichtionogene Tenside und 
in klarer libsung zeigen sie eine kationaktive Wirkung. Die Ver- 
schaumung erfolgt nach dem erf indungsgemaflen Verfahren aber bei 
Temperaturen, bei denen bereits die Triibungstemperatur der wasa- 
rigen Polyglykolather Ibaungen erreicht oder ttberschritten ist. 
Die TrUbungs temper at ur wird auBerdem in nachteiliger V/eise durch 
die ublichen Gehaltastoff e der Schaumlbsung, insbesondere durch 
"das Kondensationsmittel, herabgesetzt • Es wurde gefunden, da3 
mit geringen Anteilen eines wasserlbslichen Kationtensida, z*B« 
eines Alkylaminsalzes , eines quarternaren Aiomonium- oder Alkyl-- 
pyridiniumaalzes, eine einem reinen Kationtensid analoge Wirkung 
bei der Verachaumung von Harnstof f-Pormaldehyd-Harzsolen auch 
bei erhbhter Temperatur erzielt wird, ohne daS die markanten 
Kaohteile der Kationtenside , Uoa^ hinaichtlich Phytotoxizitat 
und geringer Pestigkeit der Endprodukte in Kauf genommen werden 
miissen, da die eingesetzten Polyglykolather eher ala phytophil 
gelten, was auch darin zum Ausdruck kommt, daB diese ganz im Ge-» 
genteil zu den Kationtensiden biolbgiach relativ gu* abbaubar 
sind« Die gegebenenfalla einaetzbare Menge an Kationtensid zur 
Klarung warmegetrubter wasariger Polyglykolatherlbsungen llegt 
zwischen 0,5. und etwa 15 % an der Gesamttensidmenge* Auch ein 



.96965A1_L> 



Seite7 96 965 



Anteil von 15 % hat nach dem erfindungagemSSen Verfahren 
keinen erkennbaren EinfluS hinsichtlich einer phytotoxi- 
schen Wirkung des Saugwassera im waasergetrSnkten Bndpro- 
diaki;, da wShrend der Heratellung nach erfolgter Gelati- 
nierung des Schaumatoffes eine Peuchtwarmebehandlung durch- 
gefuhrt-wird, die in verschiedener Hinsicht von Vorteil ist 
uiid der verbleibende Anteil an Katlontenaid irreveraibel an 
der Schaumatoffoberflache abaorbiert iat. 
Da die dynamic che Schaumaktivitat der PolyglykolSther all- 
gemein hinter der der meisten Anient enside zuruckateht, ao 
^kann diese diirch Anwendung eines gut schaumenden Kationten- 
sids, das ohnehin zur Erhohung der TrUbungatemperatur dient, 
gleichzeitig verbeaaert werden. GrundaStzlich aind aber audh 
entsprechend wirksame, techniach iebrauchliche Auf achaumunga- 
gerate zu benutzen. Die Auabil dung einea auagezeichnet achnitt- 
featen Zuatandea bereita innerhalb von weniger als 5 Minuten 
nach der Auaforroung dea Stranges iat ein weeentlicher Vorteil 
dea Verfahrena, Daa erlaubt den apanlosen Zuachnitt mittela 
eineig geapannten Drahtea oder einea laeaaera auf ein gewUnsch- 
tea EndmaS, das unter Beracksichtigung dea mit der nachfolgen- 
den Entquellung ablaufenden Schrumpf ungaef f ektes bereita hier 
erfolgt. Dadurch entfallt ein Verluat, der bei nprmalef Kon- 
- f ektionierung am Ende dea Herstellungavorganges duxch ZersS- 
gen auf die Endgrofle eintreten wiirde. Ferner wird auch ein 
Bruchverluat und der Verluat durch Riflbildung bei der Trock- 
nung vermieden, ^da kleiner diinenaionierte Teile Schrumpf span- 
nungaeffekte beaaer auagleichen kSnnen. SchlieSlich ist auch 
eihe vbllige Auatrocknuhg dea Endproduktes nicht erforderlich, 
da die Offenporigkeit und Benetzbarkeit dea Schaumatoff ea 
sohon wahrend der Peuchtwarmebehandlung oder kurz danach er- 
reiclit wir d« 

Die Zahigkeit der eingeaetzten Harzsola a oil dweckmSSig unter 
40 cP und der Gehalt an Featharz zwischen 30 und 50 % liegen. 
Als Schutzmittel gegen HSrtebildner dea Waaaera ^oxxnen Oxal- 
saure oder brganiache K6mplexbildner , wie Nitrilotrieaaigaaure 
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XthylendiaonintetraessigsMure Oder deren Salze verwendet wer- 
den. Der Einaatzvon Formal dehydakzept or en, wi^ mehrwertige 
Phenole, Polyalkohole, Harnstoff, Aminogauren, iat ebenfalla 
moglich, aber nicht erforderlich. Der bei Harnatoff-Pormalde- 
hydharz-Schaumatoffen ublicherweiae verbleibende Reatgehalt 
an. hydrolyaierbaren Pormaldehyd wird namlich bereita durch die 
Peuchtwarmebehandlung hydrolyaiert und in freien Formal dehyd 
verwandelt , dei- mit der Abluft nachfolgend abgefUhrt werden 
kann, Kann eine Abfuhrung nicht schnell genug erfolgen, ao 
ist auch eine Behandliing mit gaiafSrmigem Ammoniak nach der 
Peuchtwarmebehandlung mSglich* 

Ein entacheidender Vorteil dee Verfahrena iat, daO eine ver- 
teuernde ITachbehandlung zur . Entf ernung des Xationtensida aua 
dem Produkt ganz ent fallen kann, da dieaea im Endprodukt bei. 
Nutzung deaaelben kaum noch Kationtenaid an daa Saugwasaer ab- 
gibt. Bin evtl, Anteil darin liegt ateta. unterheuLb der Phyto- 
toxizitataschwelle. Ea iat deahalb nicht erf orderlich, das 
Kationtenaid zuaatzlich an adaorptionafahige Tone zu binden, 
die z»Bo Uber daa Harzaol in Porm waaariger Auf schlammungen 

■.reingef uhrt Vr?erden k^nnen. 
Ala ein wei'terer entacheidender Vorteil dea Verfahrena iat 
hervorzuheben, daS die danaeh erhaltenen Schaumatoffe eine 
gUnatigere GefUgestabilitSt und auch einen guten. Diaperaitats- 
grad beaitzen ala die mit iiblichen Kationtensiden erzeugten 
Schaumatoffe, ao daS brauchbare Blumenateckmaaaen bereita mit 
Trockenraummaaaen um 25 kg/m^ bekommen werden und fUr Boden- 
verbeaaerungamittel und Pf lanzenkulturaubatrate Trockenraum- 
maaaen bereita um 15 kg/m^ gate Ergebniaae bringen. Solche • 
Trockenraummaasen mit Harnstoff-Pormaldehydharzen waren bisher 

. nur mit Aniontensiden erreichbar. Sie konnen nunmehr nach dem 
erfindungagemaSen Verfahren ebenfallla erhalten werden. 

Ala Kationtenaide eignen aich neben Alkylaminaalzen, quarter- 
naren Ammonium- und Alkylpyridiniumaalzen f erner ' Sulfonium- ■ 
salze und Phoaphoniumaalze, wobei eine ausreichende Schaumak- 
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tivitat Voraueaetzung ist#.Als nichtionogene Tenside fcommen 
Athylenoxidaddukte von Pettalkoholen, Pettsauren, Alkylphe- . < 
nolen Oder, Gemische davon in Betracht# 

Die Erf indung soli an den nachf olgenden Beispielen naher er- 
lautert werden. 

BeiBpiel 1 

Eine wassxige Lbsung mit elnem Gehalt von 20 g/1 Pettalkohol- 
polyglyko lather und 55 g/1 Orthophosphorsaure , die eine Trli- 
bungstemperatur von 48 hat, wird durch den Zusatz eines . 
quarternaren Aramoniimsalzea oder eines Alkylaininsalzes auf 
eine Triibiings temper at or von 85 bis 90 gebracht^ Dazu ist 
ein Anteil um 3 g/1 Kationteneid ausreichend. 1 Volo-Teil die^ 
ser Lc5sung wird unter Verwendung einef ublichen Auf schaumungs--- 
apparatur kontinuierlich bei einer Temperatur von 50 bis 55 
mit Luft zu einem ^chaum der Gaskpnzentration von 98,5 Vol«-% 
aufgeschaumt und nachf olgend kontinuierXich 4 Vol^-Teile einea 
auf eine Temperatur von 50 bis 55 erwSrmten ^B^igen Harn- 
stoff-Pormaldehyd-Harz-sols der Dichte 1 , 1 4 g/cm^ (bei 20 ^C) 
zugemischt, das Gemisch zu einem feindiapersen Schaum innerhalb 
von weniger ale 5 Sekunden hdmogenisiert und dann zwischen . 
3 laufenden BSndern zu einem Strang mit einem rechteckigen Pro-- 
fil von 325 cm^ Plache geformt. Der Strang gelatiniert inner- 
halb von 35 bis 50 Sekunden nach der Pormgebung und ist inner- 
halb von 4 bia 5 Minuten zum schnittf esten Gel erstarrt* Kun 
erfolgt Teilung des Stranges in Ziegelformat mit 2,5 bis 3f5 dm' 
Rauminhalt# Die Ziegel werden nachf olgend bei einer Tempera- 
tur von 50 bis. 60 und etwa gesattigter Luftf euchtigkeit 
30 bis 70 Minuten lang behandelt* Dabei drUniert ein wesent- 
licher iell des gesamten Wassergehaltes aue dem Schaumstoff 
unter .Dehydratation der SchaumgerUstsubstanz, Anschli~e"0end er- 
folgt noch 2 bis 8 Stunden lang eine bei 20 bis 50 ablau- 
fende Trocknung unter standigem Luftaustauscho Die erhaltenen 
Ziegel: enthalten je xiach Trocknungsintensitat und -zeit noch 
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20 bis 50 Gew*-% Peuchtigkeit • Durch die Peuchtwarmebehand- 
lung ist der Gehalt an freiem Pormaldehyd im Endprodukt so- 
weit verringert, daS eine nachtragliche Ammoniakbehandlung 
nach der Trocknung nicht mehr erforderlich ist» Der Schaum- 
stoff besitzt eine Trockenraummasse urn 2b kg/m^^ Bin Ziegel 
von 2,5 dm-^ Rauminhalt saugt aich in weniger als 20 Sekunden 
mit Wasaer voll und niniint dabei 9b bis 100 Vd1o-% dea gesara- 
ten Porenraumes an Wasser auf« Er besitzt die fiir eine Blu- 
i?iensteckmasse erf orderliche Pestigkeit. 

Beispiel 2 

Eine wassrige LSsung mit einem Gehalt von 29 g/1 eines Poly- 
glykoiathers, 0,1 g/1 des Natriumsalzses der I>!itrilotriessig- 
saure, 5 g/1 Harnstoff und 45 g/1 Orthophosphorsaure, die ei- 
ne Trubungstemper at ur von 4b hat, erhalt soviel eihes quar- 
ternelren Alkylpyridiniumaalzes 25ugeBetzt, daS die Losung auch 
beim Siedepunkt keinerlei Triibung mehr aufweist* Dazu geniigt 
ein Gehalt von 4 bia hSchstens 5 g/1 Kationtensid* 1 Volo-Teil 
dieaer Lbaung wird unter Verwendung einer iiblichen Aufschau- 
mungstemperatur kontinuierlich bei einer Temperatur von bO bis 
b5 mit Luft zu einem Schaum der Gaskonzentration 0,99 Volo-% 
aufgeachSumt und nachfolgend kontinuierlich 3,5 Vol.-Teile ei- 
nes auf eine Temperatur von faO bia 65 °C vorgewarmten 355Sigen 
Harnstoff-Pbrmaldehyd-Harzaols der Dichte 1,138 g/cm^ (bei 
20 °C) kontinuierlich zugemiacht, daa Gemiach zu einem mSg- 
lichat feindispersen Schaum in weniger ala 15 Sekunden hbmo- 
genisiert und dann zu einem Strang auageformt* Der Schaumstoff 
gelatiniert innerhalb von 20 bis 45 Sekunden nach der Auafor- 
mung und bildet nach 3,5 bis 4,5 Minuten ein achnittf eates Gel* 
Nach dem Schneiden dea Strangea zu Flatten werden dieae bei 
Temperaturen im Bereich von 55 bis b5 und geaattigter Luft- 
feuchtigkeit 30 bia 50 Minuten lang behandelt. Dabei draniert 
ein.weaentlicher Teil dea gesamten Wassergehaltes unter Dehy- 
dratation der Schaumatoffgeriisljsubstanz* Anschlieflend wird der 
Schaumstoff bei standigem Luftwechsel getrocknet, wozu Raum- 
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temperatur ausreichend ist. Der Schaumatoff besitzt eine 
Trockenraummasse von 14,5 kg/m^, er saugt sehr sohnell 
98 bis 100 Volo-^ dea gesapten Porenraumea an Waaser auf 
und kaJin als Bodenverbeaserungamittel oder Pflanzenkuitur- 
suba-fcrat verwendet werdien. Bex Verwendung ala Bodenver- 
beaaerungsmittel wird er zweckmaSigerweise in zerkleinerter 
Form eingesetzt. Bei Verwendung als Pflanzenkultursubstrat . 
wird vqrteilhaft die PorengroSe bei der Herstellung dea 
Schaumstoffee ao eingestellt, dafl bei nicht atauender Waaae 
der Waaaergehalt 40 Vol.-% nicht weaentlich Uberateigt. 
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Patentanspruch 



Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung hydrophiler , 
intensiv wassersaugfShiger, offenzelliger Aminoplastachaum- 
atoffe, insbesondere von Harnstof f-j'ormaldehydharz-Schaum- 
stoffen, nach dem Diaper sionaverfahr en unteir Verwendung be- 
kannter Verschaumungsgerate aus einer waaarigen Schaumloaung, 
die neben achaumaktiven nichtionogenen Tensiden, insbesondere 
von Polyglykolathern, saure Kondensationamittel und Hilfs- 
stoffe, v/ie Schutzmittel gegen Harteblldner dea Waasera, 
Pormaldehydakzeptoren uawo enthalten kann, einerseits, und 
einem Harnatof f-Pormaldehyd-Harzsol, andererseits , untea? Ver- 
wendung von Luft bei Temperaturen zwischen 40 und 80 C, 
dadurch p ; ekennzeichnet . dafi die a?rUbungstemperatur der Schaum- 
Ibsung mit Polyglykoiathern als achSumaktive Tenaide duroh 
den Zuaatz einea Kationtenaida auf eine oberhalb der Ver- 
achaumungstemperatur liegende Temperatur erhSht und der er- 
haltene Schaumatoff nach erfolgter Gelatinierung einer Peucht- 
warmebehandlung im Bereich der Ver achaumungsteinperaturen, 
vdrzugaweise zwiachen 40 und 70 °C, auageaetzt wird. 
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EA..rORMALDEHTDE RESINSOL FOAMING COMPSNS '* 
GONTNCCATlbiCSIffiFACTANTS.. 




A'DVANTAGE 



End-products are stroig and liare M structural 



Continuous prepn. of iydripliilic, water-absorbent, 
open-pored aminoplast foams, esp. urea-HCHO resin 
foams from an aq, foam soln. contg. (i) foam-active non- 
ionic surfactants, (esp. polyglycol ethers), and also an 
acid condensation agent, water-kardness inbibitors and 
HCHO-acceptors and (ii) a urea-HCHO resin soln. using 
air-at 40-80°C, is effected by adding a cationic surfactant 
to raise tbe turbidity temp, of tbe foam soh. to above tbe 
foaming temp and subjecting the foam obtd. after gelat- 
inising to a wet heat treatment at foaming temps, esp. 

4o.rc. 



Flower arranging substrates, soil improvement agents' 
and plant-culture-substratcsv - - — 



tion; after-treatment to remove cationic surfactants 
is not necessary. 

EXAMPLE " 

• An aq. soln. contg. 20 g/l fatty alcohol polyglycol 
ether and 55 g/l HjPOi, and having a turbidity temp, 
was admixed with 3 g/l quaternary 1^- or alkylamine 
salt to raise turbidity temp, to 1 vol. pt. soln 
was foamed continuously in usual type of apparatus at 
50-55'C with air, to a foam of 98.5 volfo gas concn. and 
then added continuously to 4 pts; of a % urea-HGHO 
resin sol. of l.H g/cc densi^ (at 20'C) heated to 50-55*C 
Mixt. was homogenised-to a finely dispersed foam within 
(i sees, and shaped between 3 running strips to form 
, strand having a rectangular profile of 325 cra^ surface 
and which gelatinised witl\in 35-50 sees, after shaping and 
rigidified in 4-5 min. to a usable gel. Gel was cut up into 
blocks with 2.5-3.5 dm^ vol. and treated at SO-tO'C and 
a satd. air humidity for 38-70 m in. Foam atmctttre was 
dehydrated. Drying was continued with const, air 

Contd.32084U 



exchange for 2-8 In, at 20-50'C. Blocks still contained 
1^'% moisture. Wet heat treatment lowered free 
HCHO content in end-prod, to an extent such that no 
subsequent NH3 treatment was needed after drying, foam 
had 2{ Ig/m^ dry vol. A 2.5 dm' block was satd. with 
water in (2(1 sees, and took up 9(-IOO m\$ of its total* 
pore space of water. It was sufficiently strong for 
flower arranging. 
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